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Fils, fibres, filaments en matiere synthetique ignifugee 



La presente invention concerne les fils, fibres ou filaments en matieres thermoplastiques 
et leur fabrication. 

Elle concerne plus particulierement les fils, fibres, filaments presentant des proprietes de 
10 resistance au feu elevees et des procedes de fabrication de ces articles. 

Dans le domaine de I'habillement, des revetements de surfaces telles que mur, sol, 
plafonds ou autres, les fils, fibres ou filaments en matiere thermoplastique sont de plus en 
plus utilises pour la realisation d'articles tels que des tissus, tricots, non tisses, surfaces 
15 tuftees ou analogues. 

Pour certains emplois, il est demande a ces articles de presenter des proprietes de 
resistance au feu, ou d'ignifugation de plus en plus elevees. 



Par resistance au feu, on entend principalement une propriete d'extinction et de non 
propagation de la combustion de Particle. Cette propriete est notamment illustree par des 
tests normalises comme, par exemple, pour mesurer cette propriete sur des articles 
moules, le test appele "UL94" ("Underwriters Laboratories"), ou pour les articles textiles, 
c'est a dire des surfaces tissees, tricotees, tuftees, flockees ou non tissees, des tests tels 
que celui decrit dans la norme EN533, la norme NF G07-128 de decembre 1978, la 
norme ADB0031 publiee le 22/02/2001 , la norme AITM 2.0007 B, la norme AITM 2. 0003 
ou les normes NF P92.504/501/503/507 applicables notamment dans le domaine du 
batiment. 

30 De nombreuses techniques ont ete proposees pour fabriquer des articles ignifuges a 
partir de fils, fibres ou filaments en matiere synthetique. 
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Ainsi, il a ete propose d'ajouter des composes organophosphorous dans la matiere 
thermoplastique avant la transformation en fils ou fibres. 

Toutefois, Faddition de tels composes est difficile a realiser car la temperature de 
transformation des matieres thermoplastiques est tres elevee, generalement superieure a 
250 -C. De plus, raddition de ces additifs dans un milieu visqueux, a haute temperature 
limite fortement le choix des additifs convenables. 



ou 



II a egalement ete propose de traiter les articles ou surfaces par des compositions 
0 apprets contenant des composes ou additifs ignifugeants qui se deposent a la surface des 
f.ls ou fibres constituants les dits articles ou surfaces ou sont emprisonnes dans la 
structure de ces articles. 
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Toutefois, cette solution demande un traitement specifique des surfaces et surtout les 
composes ainsi deposes ou emprisonnes sont susceptibles d'etre elimines lors des 
operations de nettoyage des articles ou surfaces. 

Un des buts de la presente invention et de remedier a ces inconvenients en proposant 
des f.ls, f,bres ou filaments en matiere thermoplastique presentant des propriety de 
res.stance au feu elevees et permanentes. En outre, le procede de fabrication de ces fils 
fibres et filaments est conventionnel et permet d'utiliser de nombreux additifs 
d',gnifugation qui ne pouvaient etre mise en oeuvre dans les techniques de Part anterieur. 

Un des premiers objets de invention est de proposer un fil, fibre, filament en matiere 
polymerique comprenant un additif a proprietes ignifugeantes constitue par au moins des 
particules d'un substrat solide sur lequel est adsorbe un compose ignifugeant. 

Par adsorbe, on entend que le compose ignifugeant est lie au moins temporal ment au 
substrat solide par tout type de liaison tel qu'absorption dans la structure poreuse de la 
part.cule si celle-ci existe, mouillage ou adsorption du compose ignifugeant a la surface 
des particules par au moins une couche du compose ignifugeant, ou fixation ou greffage 
du compose ignifugeant a la surface des particules par des liaisons chimiques ou physico- 
chimique. 
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Ainsi, une telle adsorption ou fixation est facilitee par le choix d'un substrat solide 
presentant des proprietes de surface compatibles avec les proprietes du compose 
ignifugeant. Par exemple, un substrat a propriete de surface hydrophile est 
avantageusement associe avec un compose ignifugeant a caractere hydrophile et 
inversement pour les composes a caractere hydrophobe. 

Par ailleurs, la particule dus substrat solide peut avantageusement comprendre des 
elements, radicaux qui favorisent I'adsorption du compose ignifugeant a la surface de 
ladite particule. 

Selon une caracteristique preferentielle de I'invention, la concentration ponderale en 
additif ignifugeant est comprise entre 0,5% et 25% par rapport au poids de composition 
finale, avantageusement entre 1 % et 10 %. 

Par substrat solide, on entend, preferentiellement un substrat mineral solide a la 
temperature de transformation des matieres polymeriques. 

Comme substrat mineral convenable pour I'invention, on peut citer les oxydes mineraux 
tels que la silice, I'alumine, la zircone, I'oxyde de magnesium, I'oxyde de calcium, I'oxyde 
de cerium, I'oxyde de titane, ou leurs melanges, les composes mineraux tels que le 
silicate de calcium, le silicate de magnesium, les silico-aluminates alcalins. 

Parmi ces substrats, ceux qui peuvent etre disperses dans la matiere thermoplastique 
sous forme de particules de faible diametre, avantageusement pour obtenir des particules 
disperses presentant un diametre inferieur a 5 urn, et encore plus avantageusement qu'au 
moins 80% en nombre des particules dispersees presentent un diametre inferieur a 1 urn. 

Une telle dispersion peut etre obtenue par melange des particules presentant deja de 
telles caracteristiques de taille dans la matiere polymerique ou plus avantageusement par 
utilisation de granules ou agglomerats de substrats qui apres addition dans la matiere 
polymerique et sous Taction des forces de cisaillement appliquees pour realiser la 
dispersion se desagregent en agregats ou particules elementaires. 
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Dans ce dernier mode de realisation, les agglomerats ou granules presentent de 
preference, une surface specifique eleve et une porosite entre les agregats ou particules 
elementaires importantes pour permettre au compose ignifugeant de s'adsorber au moins 
a la surface des agregats ou particules. Les agregats ou particules peuvent egalement 
presenter une porosite permettant ('absorption su compose ignifugeant. 

Dans ce mode de realisation le diametre moyen des granules ou agglomerats n'est pas 
critique et est avantageusement choisi pour pouvoir manipuler aisement t'additif a 
proprietes ignifugeantes, notamment lors de son addition dans la matiere polymerique En 
outre, le diametre moyen de ces granules est egalement choisi pour faciliter I'addition et 
('adsorption du compose ignifugeant, par exemple, pour eviter un collage entre les 
differents granules. 

A titre indicatif, des granules de diametre moyen D50 superieur a 60pm, 
avantageusement compris entre 80pm et 300pm sont preferes. 

Parmi les substrat mineraux cites precedemment certaines silices presentent ces 
caracteristiques et sont done particulierement preferees. 

Ainsi, certaines silices presentant la propriete de se disperser sous forme de particules ou 
agregats de diametre ou taille compris entre 0,01pm et 1 urn seront preferees pour la 
mise en ceuvre de la presents invention. 

En outre, les substrats mineraux particulierement convenables pour ('invention sont ceux 
dont les granules ou agglomerats presentent une porosite et une surface specifique 
elevee. 

Ainsi, les substrats preferes sont ceux dont les granules presentent un volume poreux 
total au moins egal a 0,5 ml/g, de preference au moins egale a 2 ml/g. ce volume poreux 
est mesure par la methode de porosimetrie au mercure avec un porosimetre 
MICROMERITICS Autopore III 9420, selon le mode operatoire suivant • 
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L'echantillon est prealablemen, seehe pendant 2 heures en etuve de 200 Les mesures 
sont en suite effeotuees selon la procedure decrite dans le manuel fourni par fe 
constructeur. K e 

Les diametres ou failles de pores sont calcules par la relation de WASHBURN avec un 
angle de contact .eta ega, a 140-C et une tension superficielle gamma egale a 485 
Dynes/cm. 

Avantageusemen,, les substrate mineraux presentan, un volume poreux d'au moins 0 50 
nWg pour les pores dont le diametre est 4gal ou inferieur a 1 pm sont preferes. 

Selon un mode de realisation prefere de .'invention le substrat mineral est une silioe 
avantageusemen, une silice amorphe. Les silices son, obtenues par differente precedes 
don, deux pnncipaux conduisant a des silices appelees silice precipitee e, silice de 
combustion. La silice peu, egalement Stre prepare sous forme de gel. 

Les silices presenfan, une surface specifies mesurees par la methode TBAC 
superieure 4 50 m*/g sont pr<§ferees. 

Les silices precipes son, preferees car dies peuven, se presenter sous forme de 
pamcules agglomerees fonmart des granules de taille d'au moins 50pm ou superieur a 
150pm. 

Elles peuvent se presenter sous fonme de billes ou granules sensiblemen, spheriques 
obtenues par example par atomisation, comma decri, dans le breve, europeen n '• 

2cZJTn me ^ C ° mmer0iali ^ SOUS ™ ~«°n genenque de 
MICROPERLE. De telles silices qui presenten, des propne.es remarquables de 
cou,ab„,te de dispereabilite e, une capacity d'impregnafJon elevee son, notemmen, 
decntes dans les brevets europeens 966207, 984773, 520862 e, les demandes 
Internationales WO95/091 87 e, WO95/091 28. 

D'autres types de siiices peuven, convenir a I'lnvenflon, comme celles decrites dans la 
demande de breve, frangais n'0, ,688, qui son, des silices pyrogenees ou des silices 
part,ellement deshydroxylees par calcination ou traitement de surface 
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Ces exemples de silices utilisees comme substrat mineral solide ne sont decrits qu'a titre 
indicatif et comme modes de realisation preferes. On peut egalement utiliser d'autres 
silices obtenues par d'autres procedes presentant des proprietes de porosite et de 
dispersabilite convenables pour realiser I'invention. 

Selon 1'invention, I'additif ignifugeant comprend un compose ingnifugeant adsorbe sur les 
particules de substrat mineral. Dans un mode de realisation prefere de I'invention, cette 
adsorption est obtenue par impregnation des granules ou agglomerats. Cette 
impregnation est realisee par tout moyen classique et, par exemple, par melange du 
substrat avec le compose ignifugeant a I'etat liquide ou sous forme dispersee ou 
solubilisee dans un solvant. Dans ce dernier cas, le solvant sera elimine, apres 
impregnation du substrat, par evaporation. 

Par un compose ignifugeant, il faut comprendre un ou plusieurs composes ignifugeants, 
ou un melange de composes formant un systeme presentant des proprietes 
ignifugeantes. 

Comme composes ignifugeants convenables pour I'invention, on peut citer, a titre 
d'exemple, I'acide methyl-bis (5-ethyl-2-methyl-2-oxydo-1, 2, 3 -dioxaphosphorinan-5-yl) 
methyle phosphonique seul ou en melange avec I'acide methyl (5-ethyl-2-methyl-2- 
oxydo-1, 3, 2 -dioxaphosphorinan-5-yl) methyle phosphonique, le resorcinol bis (diphenyl 
phosphate), le bisphenol A bis (diphenyl phosphate), les esters de polyphosphate. 

A titre d'illustration, on peut citer les composes ou compositions commercialises par la 
societe Rhodia sous la denomination commerciale ANTI BLAZE CU ou ANTI BLAZE CT, 
les derives des esters diphenylphosphosphates commercialises par la societe AKZO sous 
la denomination FYROLFLEX ou la societe GREAT LAKES CHEMICAL Corp sous la 
denomination RHEOPHOS DP. Enfin, la societe DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY 
commercialise des esters polyphosphates sous les appellations CR 741, CR 733 et 
CR741S. 

Comme indique precedemment, ces composes peuvent etre impregnes directement sur le 
substrat tel qu'une silice par exemple, ou mis en solution dans un solvant tel que, par 
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exemple, I'eau, les solvants organiques tels que les cetones, alcools, ethers, 
hydrocarbures, solvants halogenes, par exemple. 

De preference on utilise un agent ignifugeant liquide. Toutefois, il peut etre prefere par 
exemple pour eviter d'impregner a chaud, de mettre en solution I'agent ignifugeant dans 
un solvant. Le substrat solide est alors impregne par la solution obtenue. Dans ce cas, il 
est possible d'eliminer le solvant par sechage. 

De preference, ('impregnation est realisee a sec, c'est-a-dire que le compose ignifugeant 
est ajoute progressivement sur le substrat solide pour permettre une impregnation ou 
adsorption totale. Pour cela, il est necessaire que le compose ignifugeant ou la solution 
du compose ignifugeant presente une fluidite suffisante. Ainsi, pour obtenir ce niveau de 
fluidite, cette impregnation ou adsorption peut etre realisee a des temperature plus 
elevees que la temperature ambiante, et comprise dans un domaine entre 20°C et 200°C 
de preference inferieure a 1 00 °C. 

Le substrat solide peut egalement etre prechauffe dans la meme gamme de temperature 
pour faciliter ('impregnation. 

Le sechage peut etre effectue par toutes les techniques classiques connues de I'homme 
de I'art. 

L'impregnation peut se faire en une seule etape ou en plusieurs etapes successives. 

La quantite d'agent ignifugeant impregne ou adsorbe peut varier dans de grandes 
proportions. Toutefois, elle est limitee et au plus egal a la quantite necessaire pour remplir 
le volume poreux total du substrat mineral dans le cas d'impregnation de granules ou 
agglomerats presentant une porosite. En effet, I'additif ignifugeant qui doit etre ajoute a la 
matiere polymerique doit etre, de preference, une poudre ou un solide sous forme de 
granules presentant une bonne fluidite pour permettre cette addition. Dans le cas 
d'impregnation de particules ou agregats, la quantite de compose ignifugeant ajoute est 
determinee pour obtenir un produit solide impregne pouvant etre manipule et ajoute a la 
matiere polymerique. De preference, la concentration ponderale en compose ignifugeant 



WO 2005/001173 „ 

PCT/FR2004/001612 

O 

dans I'additif ignifugeant est comprise entre 20.% et 70 % par rapport a I'additif 
ignifugeant, avantageusement entre 20.% et 50 %. 

Selon ("invention, ledit additif ignifugeant est ajoute dans la matiere polymerique Cette 
addition peut etre realisee par un melange de granules ou de poudres de matiere 
thermoplastique et des particules ou granules d'additif ignifugeant, puis fusion du melange 
sous agitation ou application de forces de cisaillement pour permettre la dispersion de 
l'addit,f ignifugeant et dans un mode de realisation prefere, la desagglomeration des 
granules d'additif ignifugeant. 

Toutefois, le mode prefere d'addition de I'additif ignifugeant consiste a ajouter ledit additif 
dans la matiere polymerique a I'etat fondu et a realiser le melange par application de 
forces de cisaillement. Ce melange est avantageusement realise dans un dispositif a 
simple ou double vis sans fin. 



D'autres additifs peuvent etre ajoutes audit melange soit simultanement soit de maniere 
separee, tel que des agents matifiants, de stabilisation lumiere ou chaleur, des pigments 
ou analogues. 

Le melange de matiere polymerique contenant lesdits additifs est alimente dans des 
d.spos.tifs de filage appeles generalement "pack de filage'' comprenant en sortie de la vis 
sans f.n, un filtre et une filiere comportant un ou plusieurs trous de filiere. Le fil en sortie 
de filiere est refroidi puis renvide sur une bobine apres eventuellement avoir subi un 
etirage, selon les procedes classiques de fabrication des filaments. 

La Vitesse de renvidement ou de filage est avantageusement superieure a 300 m/min et 
encore plus avantageusement superieure a 1000 m/min 

H est egalement possible de realiser les fils de Invention avec d'autres procedes de filage 
tels que les filages humides consistant a alimenter une solution de la composition de 
mat.eres polymeriques comprenant les additifs ignifugeants dans une filiere et a extraire 
le solvant en sortie de filiere soit par evaporation soit par coagulation. 
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Le precede utilise pour la fabrication des fils est celui compatible avec la nature de la 
matiere polymerique. 

Les matieres polymeriques convenables pour ('invention sent celles generalement 
ublisees pour ia fabrication des fils ou fibres synthetiques textiles, de fils, fibres, filaments 
pour des applications techniques, notamment les matieres polymeriques 
thermoplastiques. 

Comme matiere thermoplastiques convenables, on peut citer : 

Les polyolefines, .es polyesters, les polyoxydes d'alkylene, les polyoxyalkylenes les 
polyhalogenoalkylenes, les poly(alkylene-phtalate ou terephtalate), les acetates de 
polyvmyle, les alcools polyvinyliques, les halogenures de polyvinyl, les halogenures de 
polyvmylidene, les polyamides, les polyimides, les polycarbonates, les polymeres decide 
acryliqu^ ou methacrylique, les polyacrylates ou methacrylates, ou les copolymeres 
thermoplastiques comprenant au moins un monomere identique a Tun quelconque des 
monomeres inclus dans les polymeres susmentionnes, ainsi que les copolymeres et/ou 
melanges. 

Preferentlellement la matrice peut etre constitute d'au moins Pun des polymeres ou 
copolymef^suivants :. le^pplyest^. lee ..polyamides.. to potya^lamid^ l e 
polyacrylonitrile, le polyCacide acrylique), les copolymeres ethylene acide ac,ylique les 
copolymeres ethylene alcool vfnylique, et les polymery de la memo famille' les 
polyolefines comme le polyethylene) basse denslte, le polypropylene), le poly(ethyiene) 
chlora basse densite, le poly(styrene) et les polymeres de la meme famllle. 

Les polymeres particulierement preferes pour constituer la matrice polymerique sont 
cho,sis dans le groupe constitue par : le polypropylene, le polyethylene terephtalate 
(PET), tel que les polyethylene terephtalates comprenant au moins 80% de motifs 
ethylene terephtalate, les copolymeres de polyethylene terephtalate et d'acide lso-5- 
sulfonique, le polybutylene terephtalate (PBT), le polypropylene tenlphtalate (PPT) les 
polyamides aliphatiques, les polyamides semi-aromatiques. 

Comme polymeres particulierement preferes de .'Invention, on peut citer les polyamides 
semicristallins ou amorphes, tela que les polyamides aliphatiques, polyamides semi- 
aromatiques et plus generalement les polyamides lineaires obtenus par polyoondensation 
entrs un diacide sature aliphatique ou atomatique, et une diamine primaire saturee 
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aromatique ou aliphatique, les polyamides obtenus par condensation d'un lactame d'un 
aminoacide ou les polyamides lineaires obtenys par condensation d'un melange de ces 
differents monomeres. Plus precisement, ces (co)polyamides peuvent etre, par exemple 
le polyadipamide d'hexamethylene, le po.ycaprolactame les poly phtalam ides 
d'hexamethylenediamine obtenus a partir d'acide terephtalique et/ou isophtalique tels que 
le polyamide commercialise sous le nom commercial AMODEL, les polymeres 
comprenant des chames macromoleculaires etoiles ou H, et le cas echeant des chaTnes 
macromoleculaires lineaires. Les polyamides comprenant de telles chaTnes 
macromoleculaires etoiles ou H sont par exemple decrits dans les documents FR 
3743077, FR 2779730, US 5959069, EP 0682057 et EP 0832149. 

De maniere preferee, le ou les polymere(s) thermoplastique(s) sont selectionnes dans le 
groupe des (co) polyamides comprenant : le polyamide 6, le polyamide 6.6, le polyamide 
4, le polyamide 11, le polyamide 12, les polyamides 4-6, 6-10, 6-12, 6-36, 12-12 leurs 
copolymers et melanges, ainsi que les polyesters comme le polyethylene terephtalate le 
polybutylene terephtalate, le polypropylene terephtalate. 

La matrice thermoplastique peut egalement comprendre des additifs, tels que des 
p.gments, delustrants, matlfiants, catalyseurs, stabilisants chaleur et/ou lumiere, agents 
anti-bacteriens, anti-fongiques, et/ou anti-acariens. 

Les produits de invention sont des fils, filaments, fibres pouvant avoir un titre compris 
dans un grand domaine. Ainsi, ces produits peuvent avoir un faible titre, par exemple de 
I'ordre de 1 dtex ou moins Jusqu'a des diametres de I'ordre de quelques centaines de 
micrometres. 



Les fils, fibres ou filaments obtenus peuvent etre utilises dans toutes applications Plus 
particulierement, ils peuvent permettre de realiser des surfaces textiles tissees, tricotees 
ou tuftees des surfaces non tissees en association ou non avec d'autres fils, fibres ou 
filaments non ignifugees. 

Ces surfaces textiles sont realisees selon les techniques habituelles et connues de 
I'homme du metier. 

Les surfaces textiles obtenues en utilisant les fils, fibres ou filaments de Invention 
presentant des caracteristiques d'ignifugation ameliorees. 
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En outre, les fils, fibres ou filaments de ('invention ainsi que les surfaces textiles obtenues 
avec ces fils, fibres ou filaments peuvent etre traitees de manieres analogues a ceux ne 
contenant pas d'additif ignifugeant. 

(.'invention sera mieux illustree en reference aux exemples donnes ci-dessous a titre 
d'illustration uniquement. 

Exemple 1 : Preparation d'un additif ignifugeant appele A 

La silice de grande porosite utilisee est une silice commercialisee sous ('appellation 
Tixosil 38X par societe RHODIA ayant un volume poreux total de 3,6ml/g et un volume 
poreux utile de 2,0 ml/g. C'est une Silice Microperle qui possede une excellente coulabilite 
et qui ne poussiere pas. 

3,5 kg de silice ci-dessus sont introduits dans un melangeur a double enveloppe de type 
Lodige de 20 litres. La silice est chauffee a 95°C . 

Le compose organophosphore appele Antiblaze 1045 a ete chauffe en etuve pour 
augmenter sa fluidite. II est introduit dans la silice a une temperature de 99°C. Une 
quantite determinee d'Antiblaze 1045 est introduit dans la silice pour obtenir les 
concentrations en agent ignifugeant desirees et indiquees dans le tableau I ci-dessous. 

Le produit final est ensuite tamise sur un tamis de 1 ,25 mm. 

II se presente sous la forme d'une poudre possedant une excellente coulabilite similaire a 
la Silice Microperle Tixoxil 38X initiale sans poussierage du produit. 

Exemple 2 : Filage de composition Polyamide contenant I'additif d'ignifugation A 

Une poudre de Polycaprolactame presentant un Indice de viscosite de 140 ml/g mesure dans 
racide formique a 90% a une temperature de 25°C est melangee avec une quantite d'additif 
-gnifugeant A. Le melange de poudres est alimente, apres sechage en etuve, dans une 
extrudeuse bivis de diametre 18 mm. Le melange est fondu dans I'extrudeuse et alimente sous 
press.on dans une filiere comprenant 10 trous de diametre 0,4 mm et longueur 1,6 mm. Le debit 
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de mature dans la fi.iere est d'environ 1,0 Kg/h. Les filaments sortant de .a tete de fi.iere sent 
converges, le fil obtenu est repris sur un bobinoir presentant un Vitesse de 300 m/min 
Les resultats des differents essais realises avec differentes concentrations de composes A sont 
rassembles dans le tableau ci-joint : 



essai 


agent ignifugeant 
/ 

auaini igniiugeant 
(% poids) 


Additif ignifugeant 
/ 

composition 
thermoplastique 
% poids 


T°C 
de 
filage 


Comportement 
au filage 


Titre 
dtex 


Miiongement 

(%) 


Tenacite 
cN/tex 


F1 
F2 


38,65 


5 


265 


bon 


594 


167 


20,6 




38,65 


10 


265 


bon 


587 


188 


17,3 


F3 


48,58 


5 


251 


bon 


603 


227 


28,4 


F4 


48,58 


10 


251 


bon 


610 


61 


6,8 


F5 


55,75 


5 


251 


bob 


618 


124 


15 


F6 


55,75 


10 


251 


bon 


621 


95 


11,1 



Exemple 4 : Filage de composition Polyamide contenant les additif d'ignifugation A 

Une poudre de polyadipamide d'hexamethylene diamine presentant un Indice de viscosite de 140 
m./g mesure dans .'acide formique a 90% a une temperature de 25°C est melangee avec une 
quantite d'additif ignifugeant A. Le melange de poudres est alimente, apres sechage en etuve 
dans une extrudeuse bivis de diametre 18 mm. Le melange est fondu dans I'extrudeuse et 
ahmente sous pression dans une fi.iere comprenant 10 trous de diametre 0,4 mm et longueur 1 6 
mm. Le debit de matiere dans la fi.iere est d'environ 1 Kg/h. Les fi.aments sortant de ,a tete de 
...ere sont converges, le fi. obtenu est repris sur un bobinoir presentant un vitesse de 300 m/min 
Les resuitats des differents essais rea.ises avec differentes concentrations de additif A sont 
rassembles dans le tableau II ci-joint : 
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essai 


agent 
ignifugeant / 
additif 
ignifugeant 
(% poids) 


Additif ignifugeant 
/ 

composition 
thermoplastique 


T°C 
de 

filage 


Comportement 
au filage 


Trtre 
dtex 


Allongernent 

(%) 


Tenacite 
cN/tex 


F7 


38,65 


5 


290 


bon 


570 


327 


31 2 


F8 


38,65 


10 


292 


bon 


555 


257 


19,3 


F9 


48,58 


5 


289 


bon 


585 


37 


7,9 


F10 


48,58 


10 


289 


bon 


585 


37 


7,9 


F11 


61 


5 


299 


bob 


579 


81 


12,1 


F12 


61 


5 


297 


bon 

I r\ <-\ ■• II 


597 


28 


4,6 
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Revendications 



1. Fils, fibres en matiere polymerique caracterises en ce que ladite matiere polymerique 
comprend un additif a proprietes ignifugeantes constitue par au moins des particules 
d'un substrat solide sur lequel est adsorbe un compose ignifugeant. 

2. Fils, fibres selon la revendication 1 caracterises en ce que la concentration ponderale 
en additif ignifugeant est comprise entre 0,5 % et 25 % par rapport au poids de 
matiere polymerique 

3. Fils, fibres selon la revendication 2 caracterises en ce que la concentration ponderale 
en additif ignifugeant est comprise entre 1 % et 10 % par rapport au poids de matiere 
polymerique. 

4. Fils, fibres selon la revendication 1 a 3 caracterises en ce que le substrat solide est un 
substrat mineral choisi dans le groupe comprenant la silice, I'alumfne, la zircone, 
Toxyde de magnesium, I'oxyde de calcium, I'oxyde de cerium, I'oxyde de titane, ou 
leurs melanges, le silicate de calcium, le silicate de magnesium, les silico-aluminates 
alcalins. 

5. Fils, fibres selon la revendication 1 a 4 caracterises en ce que I'additif ignifugeant 
dans les fils ou fibres est constitue de particules ou agregats dont au moins 80% en 
nombre presentent une taille inferieure a 1pm. 

6. Fils, fibres selon Tune des revendications precedentes, caracterises en ce que le 
substrat solide est sous forme de granules ou agglomerats poreux, avant d'etre 
ajoutes dans la matiere polymerique. 

7. Fils, fibres selon la revendication 6, caracterises en ce que les granules ou 
agglomerats presentent un volume poreux d'au moins 0,5 ml/1 OOg. 
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8. RIs fibres seion ,a revendioation 6 ou 7, caracterises en ce que les granu.es ou 
agglomerats ont un diametre moyen (DSO) superieur ou egal a 60pm. 

9. Fite. fibres selon rune des revendications precedentes oaracterise en ce que fe 
substrat solide est une silice. 

10. RIS, fibres seion la revendioation 9 oaracterise en ce que ,a silice est sous forme de 
granules ou agglomerate presentan, une surface specifique superieure a 50 m*/g 

1 1 • Rls, fibres seion rune des revendications 9 ou 1 0, caracterises en ce que les granu.es 
ou agglomerate de s„.ce pressmen, un volume poreux au moins ega, a O 5 ml/g 
mesure par la methode porosite au mercure 

12.RIS, f,bres selon Tune des revend.cat.ons precedentes, caracterises en ce que le 
compos, ignlfugean, es, ohoisi dans fe groupe des composes otganophosphoL ia 
melamine, les derives de mSlanine. Mnores, ia 

13 o'lnoJ^ SSl0n 13 reVendiCat ' 0n 1 °' 0araCt4n ' S4S S " °° *» >" 

o ganophosphores son, choisis parm, ies esters polyphosphates. ,es estera 

phosphonques, les esters phosphoniques 

14.RIS ou fibre seion rune des revendications precedentes, caracterises en ce que la 
ma.,ere polymerique es. choisie dans .e groupe des matieres mermoplastiques 
comprenan, Les polyenes, ,es polyestera, ,es po,yoxydes d'alkyL es 

SSTT P ° ,yhal ^ n0al ^ n - - PoMa.Kylene-phLate o 

te ephtelate), ,es acete.es de po,yviny,e, les alcools polyvinyliques, les halogenures de 
polyv.nyie, ies halogenures de poiyvinyiidene, les polyamides, ,es potyimides ,es 
po.ycarbona.es les polymeres decide acrylique ou me^Lque, ies «a te 
ou me.hacry.ates, ou fes copolymeres .hermoplasMques comprenan, au moins un 
monomere ,den„ qU e a Pun q U e,conque des monomeres inclus dans .es polymeres 
susmendonnes, ainsi que les copolymeres et/ou melanges. 

15.RIS ou „bre selon ,a revendioation 14, oaracterise en ce que ,a matiere 
.hermopiastique es. choisie parmi ies polyesters, ,es polyamides, ,e poiyacylamide, ,e 
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polyacrylonitrile, le poly(acide acrylique), les copolymeres ethylene acide acrylique, les 
copolymeres ethylene alcool vinylique, et les polymeres de la meme famille; les 
polyolefines comme le poly(ethylene) basse densite, le poly (propylene), le 
poly(ethylene) chlore basse densite, le poly(styrene). 

16. Rls ou fibre selon revendication 14, caracterises en ce que la matiere thermoplastique 
est choisie dans le groupe comprenant les polyethylene terephtalates comprenant au 
moins 80% de motifs ethylene terephtalate, les copolymeres de polyethylene 
terephtalate et d'acide iso 5 -sulfonique. 

17. Fils ou fibre selon revendication 14, caracterises en ce que la matiere thermoplastique 
est choisie dans le groupe comprenant le polyamide 6, le polyamide 6.6, le polyamide 
4, le polyamide 11, le polyamide 12, les polyamides 4-6, 6-10, 6-12, 6-36, 12-12, leurs 
copolymeres et melanges. 

18. Fils, fibre selon I'une des revendications precedentes, caracterises en ce qu'ils 
comprennent des additifs choisis dans le groupe comprenant des . pigments, des 
colorants, des agents stabilisant thermiques et/ou lumiere, des agents hydropses, 
des agents hydrophobes, des agents matifiants. 

19. Precede de fabrication des fils ou fibres selon I'une des revendications precedentes 
caracterise en ce qu'il consiste a ajouter I'additif a propriete ignifugeante dans la 
matiere thermoplastique a I'etat fondu, a filer ledit melange a travers une filiere a 
appliquer une Vitesse de filage ou renvidement superieure a 300 m/min. 

20. Precede selon la revendication 17, caracterise en ce que la vitesse de filage est 
superieure a 300m/min 



.Precede selon la revendication 16 a 18, caracterise en ce que I'additif ignifugeant est 
obtenu par impregnation de granules ou agglomerats d'un substitut mineral par le 
compose ignifugeant a I'etat liquide ou en solution. 
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22. precede selon la des revendication 19, caracterise en ce que la concentration 
ponderale de compose ignifugeant dans I'additif ignifugeant est comprise entre 20 % 
et 70 % en poids par rapport au poids de substrat mineral. 



5 



• Precede selon la revendication 20, caracterise en ce que la concentration ponderale 
en compose ignifugeant est comprise entre 20 % et 50 %. 



